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Compositions cosmetiques renfermant un polymere cationique et un 
polymere anionique comrae agent epaississant. 

La presente invention a pour objet un nouvel agent gelifiant ou 
epaississant, de nouvelles compositions cosmetiques epaissies ou 
gelifiees conteoant un tel agent et un procede permettant de gelifier 
et/ou d' epaissir de telles compositions. 

On souhaite avoir generaleraent dans l'industrie cosmetique des 
compositions pour les cheveux ou la peau ne coulant pas trop rapid e— 
meat; c'est le cas notararaent des compositions utilises dans les 
procedes mettaot en oeuvre des temps de pose ou de contact de la 
composition avec les cheveux ou la peau. II est dans ce cas tres 
avantageux d'utiliser des compositions presentant un indice de vis- 
cosite superieur a une certaine limite permettant de bien localiser 
les produits a I 9 aide de solutions epaissies. 

La demanderesse a deja decrit dans des brevets anterieurs tels 
que les brevets fran^ais 2 383 660, 2 505 179 et 2 54? 997 des com- 
positions renfermant eo milieu a queux des polymeres catiouiques et 
des polymeres aniooiques et pouvant se presenter sous forme de com- 
positions epaissies ou gelifiees. Les polymeres sont utilises dans 
ces compositions pour conferer, aux cheveux, des propria tes iuteres- 
santes de tenue, de bril lance et de demelage. Ces compositions scat 
eventual lement epaissies a l*aide d'un agent gelifiant ou epais- 
sissant additionne aux polymeres. 

De telles compositions gelifiees ou epaissies, de i'etat ante- 
rieur de la technique, presentent cependant 1' inconvenient, du fait 
de la presence des agents gelifiants ou epaississauts, de trop char- 
ger les cheveux ou de laisser un depot poudreux inesthetique ou 
encore de leur conferer un toucher desagreable ou un aspect terne, 
notamment lorsqu' il s' agit de compositions dont 1' application n'est 
pas suivie d'un rincage. 

Ces compositions contenant un agent gelifiant ou epaississant, 
en plus des polymeres, sont parfois troubles ou opaques, ce qui peut 
empecher leur utilisation dans certaines applications telles que par 
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exemple des compositions de mise en forme de cheveux generalement 
limp ides. 

La demanderesse a recherche de ce fait la possibility de pre- 
parer des compositions cosmetiques aqueuses gelifiees ou epaissies 
apportant aux cheveux les proprietes avantageuses de tenue et de 
brillance des compositions renfermant des polymeres cationiques et 
anioniques tout en evitant les inconvenients meutionues ci-dessus dus 
a 1' addition de gelifiants ou d' epaississants. 

On a par ailleurs deja prSconise de former des gels a partir 
d'un polymere derive d T ammonium quaternaire d T ether de cellulose 
comme deer it dans le brevet US-A-3 472 840 et d'un polymere anionique 
choisi parmi I'acide alginique ou un acide polysulfonique tel que 
I'acide 2-acrylamido 2-me thy 1 propane sulfonique. Les compositions 
gelifiees ainsi obteaues resultent d'uue part de 1 ' utilisation de 
polymeres anioniques possedant en eux-memes des proprietes epais- 
sissantes ou gelifiantes et uecessiteut par ailleurs des concen- 
trations relativemeat elevees en extrait sec. Par ailleurs de telles 
compositions ne sont pas totalement satisfaisantes lorsqu'elles sont 
utilisees pour le conditiounement des cheveux endommages par des 
traitements physiques, chimiques ou par les agents atmospheriques. 

La demanderesse a decouvert maintenant qu' il est possible de 
preparer des compositions cosmetiques aqueuses gelifiees ou epais- 
sies, par la seule presence dans ces compositions d f un copolymere de 
cellulose ou de derive de cellulose greffes par voie radicalaire par 
un sel de monomer e hydrosoluble d' ammonium quaternaire avec certains 
polymeres anioniques carboxyliques. Cet effet de syuergie semble etre 
du, mais ceci n'est qu'une hypothese, a la formation, par interaction 
ionique en milieu aqueux, d'un inter polymere. Pour la facilite de la 
definition on utilise le terme "epaississant" dans la suite de la 
description pour designer le produit ayant les proprietes epais- 
sissantes et/ou gelifiantes resultant de cette interaction. V epais- 
sissant ainsi obtenu doit avoir une viscosite Epprecht-Drage a 21°C 
module 3, mesuree en dilution dans l'eau a la concentration de 1%, 
egale ou supSrieure a 0,45.0 Pa.s alors que la viscosite capillaire 
absolue du polymere anionique a grouperaent carboxylique mesuree a 
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30°C en solution dans le dimethyl formain id e ou le methanol a la con- 
centration de 5% est inferieure ou egale a 0,030 Pa.s et que le 
copolymere cationique a une viscosite capillaire absolue a 1% dans 
I'eau a 30°C egalement inferieure a 0 t 025 Pa.s. L'obteution d'un 
agent epaississant est particulierement surprenante dans la mesure ou 
il resulte de polymeres ne presentant pas individuellemeut de telles 
proprietes epaississantes dans ces conditions d f utilisation. Ce 
pouvoir est notammeot superieur a celui de gels anterieurement connus 
dont certains ont ete obtenus en utilisant des polymeres anioaiques 
possedant en eux-memes des proprietes gelifiantes. Ceci est particu- 
lierement interessaot dans le cadre de la presente invention puisque 
les caracteristiques epaississantes permettent de realiser non seule- 
ment uoe economie au niveau de 1 T utilisation des polymeres pour 
obteoir une gelificatioo identique et permetteat en meme temps de 
communiquer aux cheveux ou a la peau, qui sont traitas par ces compo- 
sitions, certaines proprietes cosmetiques ameliorees sans trop char- 
ger les cheveux. 

Les nouvelles compositions cosmetiques prasentent par ailleurs 
l'avantage de ne pas charger les cheveux, meme lorsque les applica- 
tions sont re pe tees, nbtamment dans le cas de compositions appliquees 
par des precedes ne comportant pas d'etape de rincage et de couferer 
aux cheveux un toucher agreable et un aspect brillant. Elles confe- 
reut, dans le cas des compositions dont 1' application est suivie d'un 
rincage a l'eau, et plus par ticulieremeat aux cheveux fins, une bonne 
tenue et uoe bonne nervosite. Ces compositions permettent eafin 
d'ameliorer le traitement des cheveux abimes notamment en ce qui 
concerne leur demelage, leur douceur et leur toucher. 

La presente invention a done pour objet un epaississant resul- 
tant d'une interaction ionique en milieu aqueux d'un copolymere de 
cellulose ou de derives de cellulose greffes par voie radicalaire par 
un s.el de monomere hydrosoluble d' ammonium quaternaire avec une 
faraille particuliere de polymeres anioniques carboxyliques et son 
utilisation pour epaissir ou gelifier des compositions cosmetiques. 

Un autre objet de l'ioventioo est coostitue par les compositions 
cosmetiques destinees au traitement des cheveux ou de la peau conte-. 
nant ce nouvel agent epaississant. 
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L 1 invention a egalement pour objet un procede de traitement des 
cheveux ou de la peau mettant en oeuvre cet epaississant ou les 
compositions le contenant. 

Un autre objet de l f invention est constituS par un procede de 
gelification ou d f augmentation de la viscosite d'uoe composition 
cosmetique en mettant en oeuvre 1' epaississant defini ci-dessus. 

D f autres objets de l 1 invention appar ax trout a la lecture de la 
description et des exemples qui suivent. 

L f agent epaississant con forme a la presente invention, est 
esseatiel lenient caracterise par le fait qu'il resulte de Winter- 
action ionique en milieu aqueux entre un copolymere de cellulose ou 
d'uu derive de cellulose greffes par voie radicalaire avec un mono- 
mere hydrosoluble d' ammonium quaternaire et un polymere anionique 
carboxylique preseataut une viscosite capillaire absolue en dilution 
dans le dimethyl formamide ou le methanol a la concentration de 5% et 
I la temperature de 30°C inferieure ou egale £ 0,030 Pa.s, cet epais- 
sissant ayant une viscosite Epprecht-Drage a 21°C module 3, mesuree 
en dilution dans l f eau a la concentration de 1%, egale ou super ieure 
a 0,450 Pa. s. 

Le polymere cationique utilise pour la preparation de l'epais- 
sissant est plus particulierement choisi parmi les polymeres de 
cellulose ou de derives de cellulose constitues par des hydroxy- 
alkylcelluloses telles que l'hydroxymethylcellulose, 1' hydroxy^ thyl- 
cellulose, i f hydroxypropylcellulose greffees par voie radicalaire par 
un sel de monomer e hydros oiuble d f ammonium quaternaire choisi parmi 
les sels de methacryloylethyl trimethyl ammonium, de methacrylamido 
propyl trimethylammonium, de dimSthyldiallylamraonium, et plus parti- 
culiSrement les halogenures tels que les chlorures ou bien les metho- 
sulfates. 

Des produits particulierement prefers soot constitues par le 
copolymere d f hydr oxyphyle el lu lose greffe par voie radicalaire par du 
chlorure de diallyl d ime thy 1 ammonium vendu sous la denomination 
"CELQUAT L 200" ou "CELQUAT H 100" par la Societe NATIONAL STARCH 
encote appeles dans le dictionnaire CTFA "Polyquaternium 4". Ces 
polymeres ont en dilution dans I'eau I la concentration de 1% et a* la 
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temperature de 30°C une vise osite capillaire absolue de 1' ordre de 
0,01 Pa.s pour le produit commercialise sous la denomination "CELQUAT 
L 200" 'ct de 0,021 Pa.s pour le produit commercialise sous la denomi- 
nation "CELQUAT H 100". 

Les polymeres anioniques utilises conforraemeut a 1' invention 
sont des polymeres anioniques carboxyliques ayant un poids molecu- 
laire compris entre 500 et 3 000 000 et plus particulierement entre 
1000 et 3 000 000. Ce sont de preference des polymeres filmogenes. 

Des polymeres particulierement preferes sont choisis parmi : 

a) les homopolymeres de I'acide methacrylique presentant un 
poids moleculaire determine par diffusion de la lumiere superieur a 
20 000, 

b) les copolymeres de I'acide methacrylique avec Tun des mono- 
metes suivants : 

- acrylate ou methacrylate d'alkyle en C L -C 4 ; 

- un derive d'acrylamide tel que plus particulierement le 
dimethylacrylamide, la diace tone aery 1 amide, la S-ter t. -butyl acryl- 

amide; 

- I'acide maleique; 

- le monomaleate d'alkyle en ^-C^; 

- la N-vinylpyrrolidone. 

c) des copolymeres d'ethyleue et d' anhydride maleique tel que 
les produits vendus sous la denomination EMA 31 par la.Societe 
MONSANTO Cie. 

Les polymeres anioniques particulierement preferes sont les 
copolymeres de I'acide methacrylique presentant une viscosite capil- 
laire absolue mesuree en solution dans le dimethylformamide ou le 
methanol a la concentration de 5%, * 30«C, comprise entre 0,003 et 
0,030 Pa.s et plus particulierement le copolymere de I'acide metha- 
crylique et de methacrylate de methyle dont la viscosite capillaire 
absolue mesuree en solution dans le dimethylformamide a la concen- 
tration de 5% est de 1' ordre de 0,015 Pa.s ou un copolymere d'acide 
methacrylique et de monomaleate d'ethyle presentant une viscosite 
capillaire absolue mesuree en solution dans le dimethylformamide a la 
concentration de 5% de I 1 ordre de 0,013 Pa.s, un copolymere d'acide 
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methacrylique et de raethacrylate de butyle dont la viscosite capil- 
laire absolue mesuree en solution dans le methanol a la concentration 
de SZ est de l'ordre de 0,010 Pa^s, un copolymere d'acide methacry- 
lique et d'acide maleique dont la viscosite capillaire absolue me- 
suree en solution dans le dimethylformamide a la concentration de 5% 
est de I'ordre de 0,016 Pa.s. 

L f epaississant peut etre prepare dans les conditions suivantes : 
on additionne au copolymere de cellulose ou de derives de cellu- 
lose greffes par voie radicalaire par un sel de monomere hydrosoluble 
d f ammonium quaternaire une quantite d'eau necessaire a le solubiliser 
(solution I), 

Separement, on additionne au polymere anionique carboxylique une 
quantite d f eau necessaire a le solubiliser en favorisant la solubili- 
sation par neutralisation avec un agent alcalinisant classique comme 
l f ammonia que ou les alcanolamines (solution II) • 

Qn forme ensuite l 1 epaississant en additionnant, sous agitation, 
et a temperature ambiante, la solution I dans la solution II ou 
inversement. Lorsque le gel est forme, on peut alors eventuellement 
le diluer avec de l'eau ou d'un melange d'eau et d'alcool, la propor- 
tion en alcool etant celle necessaire pour atteindre le degre alcoo- 
lique voulu pour la formulation • 

Selon une variante de ce procede, on peut egalement et sans 
avoir recours a la neutralisation, dissoudre le polymere anionique 
carboxylique dans de l*alcool, de preference l T ethanol, a une concen- 
tration telle a amener la formulation finale au degre alcoolique 
desire. L f epaississant peut egalement se former dans le milieu cosme- 
tique aqueux lui-mSme. 

Le copolymere de cellulose ou de derive de cellulose greffes par 
voie radicalaire par un ammonium quaternaire est present de prefe- 
rence dans le milieu aqueux, dans- des proportions comprises entre 
0,01 et 6% en poids, en particulier entre 0,1 et 1,5% par rapport au 
• poids du milieu; le polymere anionique carboxylique est present de 
preference dans le milieu aqueux, a raison de 0,01 a 6%, en particu- 
lier de 0,1 a 1,5% en poids par rapport au poids du milieu, le 
rapport ponderal du polymere cationique au polymere anionique car- 
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boxylique est compris de preference entre 1/5 et 5/1; il est en 
particulier compris entre 1/2 et 2/1 et plus particuliSrement egal a 
environ 1. 

Les compositions cosmetiques, destinees au traitement des che- 
veux et de la peau, epaissies ou gelifiees, conformes a I 1 invention, 
sont essentiel lement caracterisees par le fait qu'elles contiennent 
au moins un copolymere de cellulose oud'on derive de cellulose 
greffes par voie radicalaire par un sel de monomSre hydrosoluble 
d f ammonium quaternaire et un polymere anionique carboxylique et dans 
des proportions suffisantes pour former l'epaississant par inter- 
action ionique, de telle sorte qu'une composition contenant 1% de cet 
epaississant dans de l f eau ait une viscosite Epprecht-Drage a 21°C 
module 3, egale ou superieure a 0,450 Pa.s. 

L'epaississant est present dans la composition cosmStique con- 
forme a 1' invention dans des concentrations variant entre 0,02 et 12% 
de preference entre 0,2^et 3% en poids par rapport au poids total de 
la composition* 

Cette composition se presente sous forme aqueuse mais peut 
contenir d'autres solvants acceptables sur le plan cosmetique tels 
que. par exemple des alcools inferieurs comme l'ethanol ou l'iso- 
propanol, le glycerol, les glycols ou ethers de glycol comme 1' ether 
monobutylique de I'ethyleneglycol , le propylenes lycol , le raonoethyl- 
ether et le monomethylether du diethyleneglycol, et dans des propor- 
tions n'affectant pas la formation de l'epaississant, 

Le pH de ces compositions est compris genera lement entre 6 et 12 
et de preference entre 6,5 et 9 et plus particuliSrement, il est 
proche de la neutralite et de l'ordre de 7 2 8. 

II peut etre ajuste par un agent alcalinisant ou acidifiant 
habitue! lement utilise dans le domaine de la cosmetique. 

Les compositions cosmetiques gelifiees ou epaissies, contenant 
un epaississant tel que defini ci-dessus, peuvent etre utilisees 
comme shampooing, compositions aprSs shampooing, produits a rincer 2 
appliquer avant ou apres shampooing, avant ou apres coloration ou 
decoloration, avant ou apres permanente ou defrisage, comme composi- 
tion pour la mise en plis ou le brushing, comme composition restruc- 
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turante ou corame support pour permanente ou pour colorer ou decolorer 
les cheveux. Ces composition epaissies ou gelifiees, peuvent aussi 
contenir un principe actif dermatoiogique tel que des agents auti- 
pelliculaires, antiseborrheiques, aotiacnelques, antifoogiques, 
bactericides, keratolytiques ou aotipsoriasiques. 

Lorsque les compositions conformes & 1' invention sont utilisees 
sous forme de lotions Spaissies ou de gels pour la raise en plis ou 
pour le brushing, elles peuvent eventuellement renfermer d'autres 
polymeres habituellement utilises dans ce type de composition et plus 
p^articulierement des polymeres oou-ioniques comme les polyvinylpyrro- 
lidones, les copolymeres de polyvinylpyrrolidone et d' acetate de 
vinyle, ou encore des polymeres aniooiques ne preseutaut pas les 
propria tes de gelification ou d f epaississement mentionnees ci-dessus 
avec le polymere cationique. A titre d'exemple on pent citer les 
copolymeres d 1 acetate de vinyle et d'un acide carboxylique insature 
tel . que I 1 acide crotonique, les copolymeres resultant de la copoly- 
merisatiou d 1 acetate de vinyle, d' acide crotonique et d'un ester 
acrylique ou methacrylique, les copolymeres resultant de la copoly- 
merisation d' acetate de vinyle, d'un ether alcoylvinylique et d'un 
acide carboxylique insature et les copolymeres resultant de la co- 
polymerisation d f acetate de vinyle, d'acide crotonique et d'un ester 
vinylique d'un acide a longue chaine carbonee. ou encore d'un ester 
allylique ou methallylique d'un acide a longue chaine carbonee. Ces 
polymeres sont utilises dans des concentrations comprises entre 0,1 
et 5Z en poids par rapport au poids total de la composition. 

Lorsqu' elles sont utilisees comme compositions a rincer elles 
peuvent contenir dif ferents agents traitants tels que des prolines 
quaternaires, des polymeres cationiques silicones, des tensio-actifs 
cationiques et des polymeres cationiques differents des polymeres de 
cellulose ou de derives de cellulose greffes par voie radicalaire 
avec uo mooomere hydrosoluble d' ammonium quaternaire, de type poly- 
amine, polyaminoamide ou polyamraonium quaternaire. 

Lorsque les compositions sont utilisees comme shampooiugs, elles 
cootieonent des agents tensio-actifs 5 proprietes detergeutes connus 
en eux-memes tels que des agents tensio-actifs anioniques, cationi- 
ques, non ioniques, araphotSres ou leurs melanges. 
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Ces agents tensio-actlf s sont generalement presents dans des 
proportions comprises entre 0,1 et 30% en poids rapport au poids 
total de la composition. 

Lorsque les compositions sont utilisees pour colorer les che- 
veux, elles contiennent des colorants directs ou des precurseurs de 
colorants par oxydation bien connus de la technique, 

Les compositions coo formes a I 1 invention peuvent egalement etre 
utilisees comrae produits de traitement de la peau et des ongles. 

Une composition cosine ti que particulierement preferee est une 
composition de mise en forme de la chevelure, non rincee. Cette 
composition contient en solution aqueuse ou hydroalcoolique un 
epaississant resultant de l f interaction ionique, de 0,1 a 1,5% en 
poids d'un copolymere d ' hydroxyethyl cellulose greffe par voie ra- 
dicalaire par le chlorure de diallyl dimethyl ammonium et de 0,1 a 
1,5% en poids d'un copolymere d'acide methacrylique et 

a) de methacrylate de methyle ou bien 

b) de mononaleate d 1 ethyle ou 

c) de methacrylate de butyle, done la viscosite capillaire 
absolue mesuree a 30°C en solution dans le dimethylformamide ou le 
methanol, a la concentration de 5% est comprise entre 0,010 et 
0,015 Pa.s, la viscosite Epprecht-Drage de 1' epaississant mesuree a 
21°C, module 3, en dilution dans l'eau a la concentration de 1% etaut 
superieure a 0,A50 Pa.s, le pH de la composition etant compris entre 
6,5 et 9. 

Les compositions conformes a l f invention peuvent cootenir tout 
autre ingredient habituellement utilise en cosoetique tel que des 
parfums, des colorants, des agents conservateurs, des agents seques- 
trants, des agents adoucissants ou des silicones. 

Le procede d f epaississement ou de gelification de compositions 
cosmet-iques qui constitue un autre objet de 1* invention consiste 
essentiel lenient a introduire dans une composition cosmetique, sous 
forme aqueuse, au raoins un epaississant tel que defini ci-dessus ou 
une composition contenant les polymeres formant l 1 epaississant dans 
les proportions de 0,02 a 12% en poids par rapport au poids total de 
la composition de fa5on a avoir une viscosite Epprecht-Drage de la 
composition egale ou superieure a" 0,450 Pa.s. 
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II est possible de preparer a part des gels aqueux ou des compo- 
sitions epaissies contenant I 1 epaississant et de preparer dans une 
etape dif ferente la composition cosmetique eventuellement au moment 
de l'eraploi, 

Le procede de traitement des cheveux, de la peau et des ongles 
consiste a leur appliquer une composition telle que definie ci- 
dessus, cette composition pouvant etre riucee ou noa a Teau suivant 
la nature du traitement souhaite. 

La demanderesse a constate que cette composition de traitement 
des cheveux permettait non seulement de bien localiser le produit au 
niveau du cheveu sans que ce dernier coule sur le visage et que les 
cheveux ainsi traites presentaient egalement un toucher agreable et 
un aspect brillant. Par ailleurs la composition epaissie ou gelifiee 
presente l'avantage d'etre limpide. 

Les exemples suivants sont destines a ilLustrer l f invention sans 
pour autant presenter ua caractere limitatif. 
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EXEMPLE 1 

On a prepar§ des gels aqueux suivant les indications figurant 

dans le tableau 1 suivant. A cet effet on a ajoute a la temperature 

3 

ambiante et sous agitation raecanique 50 cm d'une solution aqueuse a 

IX en matiere active du produit commercialise sous la denomination de 

5 "CELQUAT L 200" qui est un copolymere d T hydroxyethylcellulose greffe 

par voie radicalaire par le chlorure de diallyl dimethyl ammonium, a 
3 " 

50 cm d'une solution ethanolique a 20° alcoolique a 1% en matiere 
active du polymere aoionique prealablement neutralise defini dans le 
tableau. 

10 Dans le tableau A ci-apres, la mesure de la viscosite capillaire 

absolue des polymeres anioniques s'effectue dans le dimethyl for mamide 
(DMF) et/ou dans le methanol. 
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EXEMPLES 2 a II 

On prepare les compositions gelifiees suivantes pour la nri.se en 
forme de la chevelure (Tableaux B et C) . 

Lorsque ces differentes compositions sont appliquees sur des 
cheveux humides propres, elles leur donnent de la tenue sans laisser 
de depot poudreux. Lorsqu'elles sont appliquees sur des cheveux 
seches on constate que la composition facilite le coiffage sans 
charger les cheveux et ceux-ci une fois seches sont doux et agreables 
au toucher. 
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EXEMPLE 12 

On prepare un apres-shampooing de composition suivante : 

A) CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,7 g MA 

B) Copolymere acide methacrylique/monomaleate 

d'ethyle 72/28 0,7 g MA 

- Chlorure de dis tea ryl dimethyl ammonium 1 g 

- Acide chlorhydrique qs pH : 7 

- Eau qsp 100 g 

On applique cette composition sur des cheveux propres et esso— 
res. Apres quelques minutes de pose on rince a I 1 eau, Les cheveux 
mouilles sont lisses et glissants. Apres sechage ils sont nerveux et 
gonflaots. 

Le gel obteou par interaction des deux polymeres A et B presente 
une viscosite Epprecht Drage a 21°C, module 3, a la concentration de 
1,4% dans I'eau de 1,7 Pa.s 

EXEMPLE 13 

On prepare un apres shampooing de composition suivante .: 

A) CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,7 g MA 

B) Copolymere acide methacrylique/methacrylate de 

methyle 50/50 0,7 g MA 

Proteine quaternisee vendue sous -la denomination 
. de "LEXEIN QX 3000" par la Societe IN0LEX 1 g MA 

- Acide chlorhydrique qs pH : 6,7 

- Eau qsp 100 g 

Cette composition gelifiee est appliquee sur des cheveux propres 
et essores. Apres quelques minutes de pose on rince a" I'eau. 
Les cheveux seches sont nerveux et gonflants. 

Le gel obtenu par interaction des polymeres A et B presente une 
viscosite Epprecht Drage a 21°C, module 3, a la concentration de 1,4% 
dans l'eau de 1,8 Pa.s. 
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EXEMPLE 14 
On prepare le shampooing suivant : 

A) CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,5 g MA 

B) CopolymSre acide methacrylique/methacrylate de 

5 methyle 50/50 0,7 g MA 

- Tensio-actif non ionique de formule : 

R - CH0H - Cl^O — £0*2 - CH0H - C^Of-g — H 
dans laquelle 

R designe un melange de radicaux alkyle en C9-C12 
10 o represente une valeur statistique moyenne 

d T environ 3,5 10 g MA 

- Acide chlorhydrique qs pH : 7,4 

- Parfura, conservateur qs 

" Eau 100 g 

15 Ce shampooing presente l'aspect d'uu gei limpide. 

Le gel obtenu par interaction des polymeres A et B presente une 
viscosite Epprecht Drage a 21°C, module 3, a la concentration de 1% dans 
I'eau de 1,65 Pa.s. 

EXEMPLE 15 

20 On prepare le shampooing suivant : 

A) CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,7 g MA 

B) Copolymere acide raethacrylique/monomaleata 

d'ethyle 72/28 0,7 g MA 

- Alkyle ther carboxylate de sodium oxyethylene 
25 a 3 moles d f oxyde d f ethylene, vendu par 

la Societe MARCH0N sous la denomination 

"EMPIUN 2747/30" 10 g MA 

- Acide chlorhydrique qs pH : 6 

- Parfum conservateur qs 

30 ~ Eau qsp 100 g 

Ce shampooing presente I'aspect d'uu gel limpide. 
Le gel obtenu par interaction des polymeres A et B presente une 

viscosite Epprecht Drage 3 21°C, module 3, a la concentration de 1,4% 

dans l*eau de 1,7 Pa.s. 
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EXEMPLE 16 
On prepare la lotion suivante : 

A) CELQUAT L 200 0,1 g 

B) Acide polymethacrylique 0,1 g 
5 - Amino-2 methyl-2 propanol-1 qs pH : 7,5 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

- Eau qsp 100 g 

Cette lotion de mise en forme des cheveux est legerement geli- 
fiee et ne necessite pas de ringage, ^ 
10 . Le gel obtenu par interaction des polymeres A et B presente une 

viscosite Epprecht Drage a 2i*C, module 2, a la concentration de 0,2% 
dans l f eau de 0,095 Pa,s. 

EXEMPLE 17 

On prepare la composition ant i-p el lieu lair e suivante : 
15 A) CELQUAT L 200 1,5 g 

B) Copolymere acide methacrylique/inouonialeate 

d'ethyle 66/34 1,2 g 

- l-hydroxy-4-me^hyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)- 
2(1H) pyridinone, sel d f ethanolamine vendu sous 

20 la denomination "OCTOPIROX" par la Societe H0ECHST 0,1 g 

- Alcool ethylique qsp 30 Q 

- Amino-2 methyl-2 propanol-1 qs pH 7 

- Conservateur, parfum qs 

- Eau qsp 100 g 

25 Cette composition anti-pel liculaire presente I'aspect d*un gel 

limpide et ne necessite pas de rin^age. 

Le gel obtenu par interaction des polymeres A et B presente une 
. viscosite Epprecht Drage a 21°C, module 3, a la concentration de 2,7% 
dans l'eau d f environ 1,8 Pa.s. 

30 
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EXEMPLE 18 

On prepare la composition anti-seborrheique suivante : 
A) CELQUAT L 200 0,5 g 

8) Copolymere acide methacrylique/methacrylate 

de methyle 50/50 0,5 g 

- Poly ft- alanine 1 g 

- Aaino-2 methyl-2 propanol-1 qs pH 10 

- Conservateur, parfuia qs 

r Eau qsp 100 g 

Cette composition anti-seborrheique applicable sur la peau ou 
/les cheveux presente I'aspect d f un gel limpide et ne necessite pas de 
rin^age. 

Le gel obtenu par interaction des polymdres A et B presente une 
viscosite Epprecht Orage a 2L°C, module 3, a la concentration de 1% 
dans l r eau d T eaviron 1,2 Pa,s. 

EXEMPLE 19 

On prepare le support gel de pertnanente de composition suivante : 
Composition 1 

■ - Monothioglycolate de glycerol 68,3 g 

- Glycerine qsp 100 g 

Composition 2 

- CELQOAT L 200 1,8 g 

- Copolymere acide methacrylique/acide 

maleique 70/30 1,5 g 

- Amiao-2 methyl -2 propanol-1 qs pH 6,5 

- Triethanolamine 3 8 

- Parfum, colorant, conservateur qs 

- Eau qsp 100 g 

Les. deux compositions 1 et 2 sont melangees extemporanement dans 
les proportions de 32 g de la composition 1 pour 87 g de la composi- 
tion 2. 

Ce melange est applique sur les cheveux, roules sur des bigoudis, 
pendant 15 minutes. Apres 15 minutes de pose, on rince et on applique 
une solution oxydante constitute par de 1'eau oxygenee a 8 volumes, 
pH 3, pendant 10 minutes. 

Les cheveux sont ensuite rinces. 
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EXEMPLE 20 

On prepare la composition de teinture directe suivante : 

- Copolymere acide methacrylique/methacirylate 

de methyle 50/50 0,5 g MA. 

- CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,5 g MA 

- Monochlorhydrate de N-( ^hydroxy propyl) 
amino~l nitro-2 N'N'bis-C^-hydroxyethyl) 

amino -4 benzene 0,1 g 

- Amino-2 methyl-2 propanol-1 qs pH 7,5 

- Alcool ethylique qsp 10° 

- Conservateur qs 

- Eau qs? 100 g 

On applique cette composition de teinture sur des chevaux 
chatains mouilles, prealablemeut laves. Apres sechage, les cheveux 
prennent une teinte chatain cendra. 

EXEMPLE 21 

On prepare la composition antipsoriatique an introduisaat an 
moment de l'emploi 0,5 g d'anthraline au gel de composition suivante : 

A) CELQUAT L 200 0,5 g 

B) Copolymere acide raethacrylique/methacrylana 

de methyle 50/50 0,5 g 

- Aaino-2 methyl-2 propanol-1 qs pH 7 

- Alcool ethylique qsp 10° 

- Conservateur qs 

- Eau qsp 100 g 

La composition antipsoriatique est appliquee sur la peau et ne 
necessite pas de rin^age. 

Le gel obtenu par interaction des polymeres A et B presente une 
viscosite Epprecht Drage a 21°C, module 3, a la concentration de 1% 
dans l'eau d f environ 1,2 Pa.s 

EXEMPLE 22 

On prepare la composition antiacneique suivante, en introduisant 
au moment de l'emploi 5 g de peroxyde de benzoyle au gel dont la 
composition figure a l'exemple 21. 

Cette composition est appliquee sur la peau. 
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EXEMPLE 23 

On prepare la composition bactericide suivante, en introduisant 
au moment de I'emploi 1 g de 5-chloro 2-(2,4-dichlorophenoxy) 1-phenol 
ou Triclosan (DCI) vendu sous le nom d x "IRGASAN DP 300" au gel dont 
la composition figure a l T exemple 21. 

Cette composition est appliquee sur la peau* 

EXEMPLE 24 

On prepare une composition capillaire traitante en additionnant 
a 46 g du gel de composition suivante, 18 g de poudre d'iris diluee 
-dans 36 g d f eau : 

A) CELQUAT L 200 4,5 g 

B) Copolymere acide me thacryliqu e/N- vinyl - 

pyrrolidone 80/20 4,5 g 

- Alcool ethylique qs 10° 

- Amino-2 methyl-2 propauol-1 qs pH 7,5 

- Parfum, conservateur qs 

- Eau qsp 100 g 

On applique la composition sur des cheveux laves. AprSs ringage, 
les cheveux sont doux au toucher. 

Le gel obtenu par interaction des polymeres A et B presente une 
viscosite Epprecht Drage a 21°C, module 4, a la concentration de 9% 
dans l'eau de li,7 Pa.s. 

EXEMPLE 25 

On prepare la lotion rest rue turante 3 rincer suivante en intro- 
duisant au gel de I'exemple 21 a pH 6 et au moment de l'emploi : 
1,5 g de dimethylol ethylene-thiouree, 

Cette composition est appliquee sur des cheveux abxmes. 
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REVENDICATIONS 

U Agent epaississant, caracterise par le fait qu 1 il resulte de 
1" interaction ionique d'uo polymere cationique constitue par un 
copolymere de cellulose ou d'un derive de cellulose greffes par un 
sel de monomere hydrosoluble d f ammonium quaternaire et d'uu polymere 
anionique carboxylique ayant une viscosite capillaire absolue dans le 
dimethylformamide ou le methanol a une concentration de 5% et a 30°C, 
infer ieure ou egale a 30x10 Pa.s, cet epaissisant ayant une visco- 
site EPPRECHT-DRAGE, module 3 en solution a 1% dans I'eau a 21°C 
superieure ou egale a 0,45 Pa.s. 

2. Agent epaississant sel on la revendication 1, caracterise par 
le fait que le polymere cationique est choisi parmi les copolymeres 
d' hydroxyalkylcellulose greffes par voie radicalaire par un sel de 
monomere hydrosoluble d f ammonium quaternaire choisi parmi les sels de 
methacryloyLethyltrimethylammonium, de methacrylamidopropyltrimethyl- 
ammonium, de dime thyldi ally I ammonium, 

3. Agent epaississant sel on la revendication 1 ou 2, caracterise 
par le fait que le polymere anionique carboxylique est choisi parmi 
les homopolymeres de l'acide methacrylique presentant un poids mole- 
culaire determine par diffusion de la lumiere superieur a 20 000, les 
copolymeres de l'acide methacrylique avec un monomere suivant : un 
acrylate ou un methacrylate d'alkyle en C^-C^, un derive d'acryl- 
amide, l'acide maleique, un mono maleate d f alkyle en C^-C^, la 
N-vinylpyrrolidoue et les copolymeres d'ethyleue et d'anhydride 
maleique. 

4. Agent epaississant sel on l'une quelconque des revendications 
1 a 3, caracterise par le fait que le rapport ponderal entre le 
polymere cationique et le polymere anionique carboxylique est compris 

entre 1/5 et 5/1. 

5; Agent epaississant sel on l'une quelconque des revendications 
1 a 4, caracterise par le fait que le polymere anionique est choisi 
parmi les copolymeres de l'acide methacrylique et de methacrylate de 
methyle dont la viscosite capillaire absolue mesuree en solution dans 
le dimethylformamide a la concentration de 5% et S 30°C est de I'or- 
dre de 15xl0~ 3 Pa.s, un copolymere d'acide methacrylique et de. mono- 
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maleate d'ethyle presentant one viscosite capillaire absolue mesuree 
en solution dans le dimSthylformamide 3 la concentration de 5Z eta 
30'C de 1'ordre de 13xi0' 3 Pa.s, on copolymer d'acide methacrylique 
et de methacrylate de butyle dont la viscosite capillaire absolue 
mesuree en solution dans le methanol a la concentration de 5% et a 
30°C est de 1'ordre de 10xl0~ 3 Pa.s, un copolymSre d'acide matha- 
crylique et d'acide maleique dont la viscosite capillaire absolue 
mesuree eo solution dans le dimethylformamide a la concentration de 
51 et a 30°C est de 1'ordre de 16 x 10 Pa.s. 

* 6. Agent epaississant selon l'une quelconque des revendications 
1 a 5 caracterise par le fait qu'il est prepare en milieu aqueux 
contenaot 0,01 a 6% du polymSre cationique et 0,01 a 6% du polyaere 
anionique carboxylique. 

7. Composition cosmetique destioee au traitement des cheveux, de 
la peau et des ongles, caracterisee par le fait qu'elle contient au 
moins un agent epaississant tel que defini dans l'une quelconque des 

revendicatioas L a 6* 

8 Composition cosmetique selon la revendication 7, caracterisee 
par le fait que 1' agent epaississant est present dans des proportions 
comprises entre 0,02 et 12% en poids par rapport au ? oids total de la 
composition. 

9. Composition selon l'une quelconque des revendications 7 ou 8, 
caracterisee par le fait qu'elle a un pH compris entre 6 et 12. 

10. Composition selon l'une quelconque des revendications 7 a 9 
et destiu€e a etre utilisee comme lotion epaissie ou gelifiee^pour la 
mise en plis ou pour le brushing, caracterisee par le fait qu'elle 
contient en plus, des polymeres non ioniques choisis parmi les poly- 
vinylpyrrolidones, les copolymers de polyvinyl pyrrolidone et 

d' acetate de vinyle, ou des polyireres anioniques choisis parmi les 
copolymers d'acetate de vinyle et d'acide carboxylique insature, les 
copolymers resultant de la polymerisation d'acetate de vinyle, 
d'acide crotonique, d'un ester acrylique ou methacrylique, les copo- 
lymers resultant de la copolymerisatioo d'acetate de vinyle, d'un. 
ether altoyl vinylique d'un acide carboxylique iosature.les copo- 
lymers resultant de la copolymerisation d'acetate de vinyle, d'acide. 
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crotonique et d'un ester vinylique d'un acide a longue chaxne carbo- 
nee ou d'un ester allylique ou methallylique d'un acide a longue 
carbonee. 

11 • Composition cosmetique selon l'une quelconque des revendica- 
tions 7 a 10, caracterisee par le fait qu'elle est utilisee comme 
shampooing et qu'elle contient un ou plusieurs agents tensio-actifs a 
propriete detergente choisis parmi les tensio-actifs anioniques, 
cationiques, non ioniques, amphotdres ou leurs melanges, 

12. Composition cosmetique selon l'une quelconque des revendica- 
t ions 7 a 9, destinee a etre rincee, caracterisee par le fait qu'elle 
contient des agents traitants choisis parmi les proteines quaternai- 
res, les polymeres cationiques silicones, les tensio-actifs cationi- 
ques et les polymeres cationiques dif ferents des polym§res de cellu- 
lose ou de derives de cellulose greffes par voie radicalaire avec un 
monomere hydrosoluble d' ammonium quaternaire. 

13. Composition cosmetique destinee I etre utilisee pour la mise 
en forme des cheveux, caracterisee par le fait qu'elle contient dams 
un milieu aqueux ou hydroalcoolique un epaississant resultant de 

1' interaction ionique de 0,1 a 1,5% en poids d'un copolymere 
d'hydroxyethyl cellulose greffe par voie radicalaire par le chlorure 
de diallyl dimethyl ammonium et de 0,1 a 1,5% en poids d'un copolymere 
d 'acide raethacrylique et de raethacrylate de methyle ou bien de mono- 
maleate d'ethyle ou bien de methacrylate de butyle dont la viscosite 
capillaire absolue mesuree a 30°C en solution dans le dimethylfor- 
mamide ou le methanol a la concentration de 5% est comprise entre 
0,010 et 0,015 Pa.s, la viscosite Epprecht Drage de 1' epaississant 
mesuree a 21°C, module 3, en dilution dans I'eau a la concentration 
de 1% etant superieure a 0,450 Pa.s, le pH de cette composition etant 
compris entre 6,5 et 9. 

14. Procede d'epaississement ou de gelification des compositions 
cosmetiques aqueuses caracterise par le fait que l'on introduit dans 
ces compositions au mo ins un epaississant tel que defini dans l'une 
quelconque des revendications 1 a 6 de sorte ^ avoir une viscosite 
Epprecht-Drage mesuree 3 21°C (module 3) egale ou superieure a 
0,450 Pa.s a la concentration de 1% dans l'eau. 
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.15. Procede de traitement des cheveux, de la peau ou des ongles 
caracterise par le fait que l'oo applique au tnoins une composition 
coscaStique telle que definie dans l'une quelconque des revendications 
7 I 13 sur lesdites matieres. 

1^ Procede selon la revendication 14, caracterise par le fait 
que I'ou applique la composition telle que definie dans les revendi- * 
cations 10 ou 13, cette application n'etant pas suivie d*un rincage. 
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